
F I N N E C A N 
HENDERSON 
. \F A R A B O W 
>^JRJl E T T & 
DUhTNER.up 

1300J Street,; NW 
Washington, b6 20005 
202.408.4000 
Fax 202.408.4400 
vvww.finnegan.com 



PATENT 



Customer No.: 



I 22852 

I PATENT TRADEMARK OFFICE 

Attorney^DpcketNo.J0.5725.,lp;18,-^^^^^^ 



IN THE UNITED S1:ATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE 

In re Application of: 



Xavier BL|N et al. 

Application No.: 10/046,568 

Filed: January 16, 2002 

For: NAIL POLISH COMPRISING A 
POLYMER 



Group Art Unit: Unassigned 
Examiner: Unassigned 



CLAIM FOR PRIORITY 

Commissioner of Patents and Trademarks 
Washington, D.a 20231. 

Sir: 

Under the provisions of Section 1 19 of 35 U.S.C., Applicants hereby claim the benefit of 
the filing date of French Patent Application No. 01 00623, filed January 1 7, 2001 , for the above 
identified United States Patent Application. 

In support of Applicants' claim for priority, filed herewith is one certified copy of French 
Patent Application No. 01 00623. 

If any fees are due in connection with the filing of this paper, the Commissioner is 
authorized to charge our Deposit Account No. 06-0916. 

Respectfully submitted, 

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW, 
GARRETT & DUNNER, LLP, 



By: 



Michele C. Bosch 
Reg. No. 40,524 



Dated: April 29, 2002 




im 



1 INSTITUT 
NATIONAL DE 
LA PROPRIETE 
INDU8TRIELLE 



EVET D'INVENTION 



CERTIFIGAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDITION 



COPIE OlFFlOiBLLE 



Le Directeur general de lMnstltut national de la propriete 
industrielle certifie que le doeument ci-annexe est la copie 
certif lee GonfOOTe d ' une demande de litre de propriete 
industrielle deposee a IMn^ 



Fait el Paris, le 



Pour le Directeur general de I'lnstitut 
national de la propri^t^ industrieiie 
Le Chef du Departement des'brevets 




Martine PLANCHE 




ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL CREE PAR LA LOI N* 51.444 DU 19 AVRIL 1951 




1 er depot 



■INBTmfT 

hatiohai. db 

LA PBOralKTC 

26 bis. rue de Saint P6tersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

T6Wphone : 01 53 04 53 04 T616copie : 01 42 94 86 54 



j R6sefv6 A f INRI 



BREVET^INVENTION 

CERTIFICAT D'UTILITE 

Code de la pn)pri6t6 intellectuelle - Ltvre VI 

REQUCTEENOeUVRANCE 1/2 

Get lmprim6 est a remplir lisiblement h Tencre noire 



N*11354^01 



OB540W/260899 



|R««SEO^PJ^^j^ 2001 

75 IN PI PARIS B 



I LIEU 

I N" D'ENREGISTREMENT 
I NATIONAL ATTWBUfe PAR LINPI 
I DATE DE DEPCT ATTRIBUTE 
I PAR L'INPi 



0100623 

2111 



I Vos r^f^rences pour ce dossier 

\(facultaHf) OA01033ACK 



I NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE 
A QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESS^E 

"UOREAL-DPI 
ChristopheKROMER 
6, Rue Bertrand Sincholle 
92585 CLICHY Cedex 



I Confirmation il'un d^pdt par tdl6copie □ N*^ attribu6 par I'INPI k la tetecopie 



NATURE DE LA DEMANDE 



Demande de brevet 



Demande de certificat d'utilitd 



□ 



Demande divisionnaire 

Demande de brevet initiale 
OU demande de cerHficatd'utUitS initiale 



Cochez Tune des 4 cases suiyafites' 



□ 



Date L 



Date I L 



Transformation d'une demande de 
brevet europ6en Demande de brevet iniUale 



□ 



Date 



I TITRE DE L'INVENTION 

VERMIS A ONGLES CONTENAOTJJN PGLYMERE 



I □ DECLARATION DE PRIORItE 
OU REQUETE DU BiNfHCE DE 
LA DATE DE D£p6T D'UNE 
DEMANDE ANT£RIEURE FRANQAISE 



DEMANDEUR 



Pays OU organisation 
Date I / / 



Pays OU organisation 
Date I L Z_ 



Pays ou organisation 
Date I / / 



□ S'il y a d'autres prioriteis, cochez la case et utillsez rimprim6 «Sulte» 



O S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et iitillsez rimprim^ aSulte» 



Norn ou denomination sociale 



L^OREAL 



Prenoms 



Forme juridique 



SA 



N"* SIREN 



Code APE-NAF 



± 



Adresse 



Rue 



14, Rue Royale 



Code postal et ville 



75008 



I PARIS 



Pays 



FRANCE 



Nationalite 



Franpaise 



N* de telephone (facultatif) 



01.47.56.81.17. 



N** de t6l6copie (facultatif) 



01.47.56.73.88. 



Adresse etectronique (facultatif) 




1er depot ^ 



BREvff D'INVENTION 
CERTIFICAT D'UTILITE 

REQUETE ENOeUVRANCE 2/2 . 



rR6sefv6 a I'INPI j 



""^I^JAIM 2001 
75 INPl PARI? B 



OATjE 
UEU 



1 NATIONAL ATTRIBUt PAR L'lNPI 

I v s r6f6rences pour ce dossier : 

\(facuUaHj) 




|B MANDATAIRE 

1 Nom 


KROMER : 1 


1 Pr6nom 

1 Cabinet ou Society 


Christophe - - . , , — , ■— r-l 

L'OREAL 1 

: ^ . ^ -.^ ■■ — ■ K 


1 N **de pouvqir permanent et/ou 
1 de lien contractuel 




1 Adresse 


Rue 


6, Rue Bertrand Sincholle 1 


Code postal et ville 


92585 ICLICHYCedex 1 


1 N"" de telephoi 


ne (facultatif) 


01^7.56.81.17. : ; - 1 


1 N<*det4l6copie(ifecw/to/</) 


01,47.56.73.88. , vi ^ ^ ^ J 


1 Adresse 6lectronique (facuiiaHj)^^ ; ---- 




|QlNVENT£UR(S) 




1 Les Inventeurs sont les demandeurs 


□Qui 1 
@ Non Dans ce cas ftoumir une designation d'inventeur(s) s^par^e ri | 


In RAPPORT DE RECHERCHE 


Uniquement pour uno demande de bravet (y compris division et tranrforaiartlon) | 


1 . Etablissement imm6diat 
1 , . pu etablissement diff6r6 


□ 1 


1 Paiement echeldnn^ de la redevance 


Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques 1 

QOui I 
HNon ' ' 1 


| il REDUCTION DU TAUX 
1 DES REDEVANCES ' 


Uniquement pour les personnes physiques 1 

1 1 Requise pour la premifere fois pour cette invention Qoindre un avis de non-imposition) 1 
: Q Requise anteiieurement a ce d6p6t (joindre une copie de la decision d'admission 1 
pour cette invention ou indiquer sa reference) : ^ 1 




1 Si vous avez utilise IMmprfm6 «Suite», 
1 indiquez le nombre de pages jointes 






1 EQ SIGNATURE DU DEMANDEUR 

1 OU DU MANDATAIRE 

1 (Nom et quality du signataire) 

1 . 17/01/01 Christophe KROMER ^ 




VISA DE LA PREFECTURE 
7fpU|DEUINPI 



La loi n*»78-17 du 6 janvier 1978 relative a rinformatique. aux fichiers et aux iibertes s'applique aux reponses faites k ce formulaire. 
Elle garantit un droit d'acc6s et de rectification pour les donn6es vous concernant auprfes de I'INPI. 



ler depot ;> .l^i 



La presente invention* se rapporte d une composition de soin et/ou de traitement 
et/ou de maquillage des ongles des etres humains, contenant une phase 
organique liquide renfermant un solvant organique volatil, structuree par un 
polymere particulier. Cette composition se presente ndtamment sous forme d'lin 
stick de vernis a ongles. 



La composition dermaquiliage peut egalemeiiretre appliques sur les accessolfes 
de maquiHag^ (suppbrt) comrne ijes^uxo 

Dans les vernis^a Angles a milieu solvant organique/ jl- est courant^d'epaissir la 
phase organique par des ag — M^^ . ^ 

Par "f>hase organique :liquide'\ au sens Ide invention on entepd une phas^ 
organique liquide a temperature anibiante (25°C);-^om d'un ou plusteurs 
composes organiques liquides ^ tenTp6rati3 soI\Jw}ts 
organiques ou huiles, g§neralement pompatibles entre eux. Les compositidhs 
6paissies j3ermettent de faciliter la p^rise du hors de son conditionnement 

saris pefte significative, de^i^^rtir le Ve^ la surface de. Tongle ou bien 

encore db pouvoir utillser le^wriis^dar^ ^es quant ites suffisahtes pour qbtenir 
: Teffet ;cpsmetique recherche^ D^^lus^l^^ ' 
sedimentation des pigments^ vemis a qrigles^Jors du 

. StOCkage. • \ '^^^^^^^^ / ' % .r-w' 



Pour epaissir^Ies composition argiles telles que: les ; 

, montmorillohites^ dig^ripn^^ telie|s que d6^ la demaricfe GB-A-' 

202141i/Or les argijes opi^^^ pas la preparation 

de composition translucide. De pius^les iargiles sbn^^^^^^ un 
agent favonsant- leur gbnflem . ou Tacide 

orthophosphprique qui peuvent provoquer une instabilite de la competition. 



Par ajfleurs, les Vernis a ongles connus a_ce j6upse presentent generalement 
. sous fprrrie.de cpmpositioo^fluide qui s'a Taide d'un pinceau pu encore 

^crunstyld(vpi^ t^V ' — 

•^•'^nX.^/ '-(y-^ ' - ,.vcv^>:^-^^ 

II subsiste done le besoin^d'une composition he presentant pas les inconvenients 
ci-dessus; Par, ailleursr i1 est ^dutTaitaBle de pouvoir disposer d'urie hou^^^ 
forme gal^niquie den/emls d dngles diffirente des::LN^ernis d ongles connus S ce 
jour: ■ . '' '■ --''■--'rr,\.ri;"r:*.^*"''^ 

Uinvention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage 
et/ou de traitement des ongles permettant de remledier aux inconvenients 
mentibnhes ci-dessus? . ' ' " * 



ler depot » 




2 

De fagon surprenante, le demandeur a trouve que rutilisatioh de polymeres 
particuliers . associes a un ou plusieurs solvants organiques volatils permet 
robtention de . vemis a ongles structures, notamment de . gel et plus 
particulierement d'un stick, dont Tapplication sur les ongles conduit a un film 
5 ayant de bonnes proprietes cosmetiques. . _ 

Uinvention s'applique non seulement aux produits de maquillage des ongles mais 
aussi aux produits de soin et/oude traitement des ongles 

10 De fagon plus precise, invention a pour objet une composition de vernis a ongles 
structuree contenant au moins une phase organique liquide comprenant au moihs 
un solvant organique volatil, la phase organique liquide etant structuree par au 
molns un premier polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure 
^ pu egale a 100 000,^ comj)ortajiit B) un sq uelette polymeriq ue, ayant ^es motife de 

16 repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes 
grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 
in .1 20 atomes de carbone et etant liees ^ ces motifs hydrocarbones. 

L'ihvention a 6galement pour objet une composition de vernis d ongles en stick 
. 20 comprenant une, phase organique contenant un solvant organique volatil et un ^ 
, premier, polymere de masse moleculaire moyenne en poids inferieure 

^00 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition 
hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses 
pendantes et/ou terminates 6ventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 * 
25 atomes de carbone et etant liees S ces motifs hydrocarbones. ^ - - 

^ yinventjon a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maquillage ou 
de traitement des ongles, comprenant Tapplication sur les ongles de la 
composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus. 

, , L'inyention a aussi pour objet Tutilisation d'une phase liquide organique contenant 
_ au moins un solvant organique volatil et d'une quantite suffisante d'un premier 
polymere de masse. moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000, 
comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition 
35 hydrocarbones poun^us d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement des 
chaines grasses pendantes et/ou tenninales eventuellement fonctionnalisees, 
ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, 
dans une composition de vemis a ongles, pour obtenir un stick. 

40 La composition de vernis ongles de Tinvention peut se presenter sous forme de 
jpSAe, de solide, de.gel, de creme, de liquide epaissi. Elle peutetre une emulsion 
, huile-dans-eau ou eau-dans-huile, un gel anhydre riglde ou souple. En particulier, 
elle se presente sous forme coutee en stick ou en coupelle et plus specialement 
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sous forme d'unr gel rigide anhydre notamment, de . stick anhydre. Plus 
specialement, elle se presents sous forme d'un gel rigide pouvant etre translucide 
ou transparent, la phase organique liquide formant la phase continue. - 

5 La gelification de la phase solvant est modulable selon la nature du polymere a 
het6roatome utilise, et peut §tre telle que Ton obtienne une structure rigide sous 
. forme d'un baton pu d'uh stick/: . ^ . ^ . . . ... 

Le polynriere structurant de la composition de Tinvention est un solide non 
^, 10 defprmable ^ tenriperature ambiante (25X). v . ^ 

Par "chatnes ^6nctionnalis§es" au sens de rinventiori;^ une chafne 

alkyle comportant un pu pilusieurs groupes fpnctionnels ou r6actifs notanfiment 
chpisis parmi ies groupes amides, hydroxyle, ether, oxyalkylene ou 
-;15 polyoxyalkylehe, halogene, dont Ies groupes flu6r6s ou perfluores, ester, 
v . ; siloxane.^polysiloxane. En, outre. Ies atonries d'hydrogdne d'une ou. plusieurs 

chaTnes grasses peuvent §tre substituees au mpins partiellehfient par des atomes ^ 
defluor. V : \ 

.. . ' " . fj-.-. • . • - •; " • ^[ :| - - .\' ''5^4^ 

V. ?o Selon rinvention, ces chaTnes peuvent etre liees. directement au tsquelette ^ ^^-^ 
polymerique ou via une fonctipn ester ou un^roupement perfluore. . i I .4^; ; ■;s 

. - = -oi.:;^^,^-;: j:^ . ^. • ' .. .:'';v^L,. V..^ :/v';^^ -J-^^^/Vv// :v ....... . ''^ ■ ^ : ■ vxi"' 

: / : V Par "polymererV un compost ayant au moins 2 : * 1?^ 

;r . motifs de repidtitioh. et de pr§f^rence au moins 3 motifs de repetitions quj sbnt ' 4 I 
'...;v" --'ZS./i: jdentiques; , .V'-; / ■V\.,;;' w,-.^://--'>^ ■ . ■-w.f^;:- ;u L 

. : < Par "motifs de repetition hydrpcarbones", on eritend au sens de l-invention un * 
motif comportant de 2 a 80 atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 ^ 
atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des 
30 atomes d'oxygene, qui peut §tre Iin6aire, ramifie ou cyclique, satur6 ou insature. 
/ V , Ce^ motifs corhprennent, en outre, chacun de un a plusieurs heteroatdmes 
/\ avantageusement nbn. pendants et se trouvant. dans le squelette polymerique. 
: Ops heterpatomes sont phoisis parmi Ies atomes d'azote, de soufre, de 
• : phpsphore Mety l^^ associations, associes eventuelleimerit a un "bu plusieurs 
. 35 atomes, d'oxygene. De; preference, Ies motifs comportent au moins un atbme 
. d'azote eh= particulier hon pendant. Ces ^^^^^^^^^^ comportent, en outre, 
avantageuserheht; un groupe carbonyie. : , . C " 

Les motifs a h§teroatome sont en particulier des motifs amide formant un 
40 ♦ squelette du type polyaniide, des motifs carbamate et/ou uree formant un 
squelette polyurethane* polyuree et/ou polyuree-urethane. De pr6ferer)ce. ces 
motifs sont des motifs amide. Avantageusement, les chaTnes pendantes sont 
liees directement a j'un au moins des heteroatomes du squelette polymerique. 
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Selbn un mode -de realisation, Me • premier polymere ' comprend un>squelette 
polyamide. . . ^ 4 : ^ . • 

Le premier polymere peut comprendre ehtre les motifs hydrocarbones des motifs 
silicones ou des motifs oxyalkylenes. 



En outre, le premier polymere de la - composition de invention comprend 
avantageusement un nombre total de chaines grasses qui represente de 40 a 98 
% du nombre total des motifs a het6roatome et des chaines grasses, et mieux de 
10 50 a 95 %: La nature et la proportion des motifs a heteroatome est fonction de la 
nature de la phase organique et est en particuiier similaire a la nature polaire de 
V - la phase organique. Ainsi, plus les motifs a h§teroatome sont polaires et en 
proportion elevee dans le premier polymere. ce qui correspond a la presence de 
plusieurs h6t6roatomes. plus le premier polymere a de I'afRnite avec les huiles 
15 -poiairesr^nTr plus les moflfs i" h§t6rbat^^ sont ^u polaire^ voire 

apolaires ou en proportion faible, plus le premier polymere a de Taffinite avec les 
huiles apolaires. . , : . : . 

Le premier polymere est avantageusement un polyamide, Aussi, rinvehtion a 
20 . egalement pour objet une composition de vernis a ongles structuree cohtenant au 
. moins une phase organique iiquide comprenant au mpins un solvant organique 
volatil, la phase organique Iiquide etant structuree par au moins un polyanlide de 
masse molecuiaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100000. comportant 
a) un . squelette polym6rique. ayant des motifs r6p§titifs amide, et b) 
25 6ventuellement des chaTnes grasses pendantes et/ou terminates eventuellement 
fonctionnalisees. ayant de 6 a 120 atomes de carbone et 6tant liees a ces motifs 
• amide.-.^ ^- r % • . ' ' 

L'invention a egalement pour objet une composition de vernis a ongles en stick 
30 comprenant un solvant organique volatil et un premier polymere de polyamide de 
masse moteculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000, comportant 
a) un squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) des chaines 
grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 
a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amides. 

35 

De preference, les chaTnes grasses pendantes sont liees a Tun au moins des 
atomes d'azote des motifs amide du premier polymere. 

En particuiier, les chaTnes grasses de ce polyamide representent de 40 a 98 % 
40 du nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses, et mieux de 50 a 95 %. 

Avantageusement, le premier polymere. et en particuiier le polyamide, de la 
. ... composition.selon rinvention pr6sente une masse moteculaire moyenne en poids 
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; inferieure -ou 6gale^a 100^ 000 (notamment allant de '1000 a 100 000), en 
particulier inferieure i» 50 000 (notamment allant de 1000 a 50 000), et plus 
particulierement allant de 1000 a 30 000, de preference de 2000 a 20 000 ,et 
mieux de 2000 a 10 000.' 

5 

Comme premiers polymeres prefer^s^^u^^ dans rinvention, on peut clter les 

polyamides raniifiesnpar des chaTnes grasses pendantes et/ou des chaTnes 
grasses terminaies ayant de 6 a 120 atpmes de carbone et mieux de 8 § 120 et 
notamment de 12 a 68 atomes de carbone, #aque chame grasse terminate etant 
10 liee au squelett^^^p au moins tin grpupe de liaison^en particulter 

ester. De preference, ces polymeres comportent urie ichaTne grasse^ a chaque 
. jextremjt6j.du s polym6rique et en^^^p squelette polyamide. 

// Cornme; autre groupe de^Jftaisbn on petit citerleij groupes 
V urethane, thioether. thioesteK thiourea V - " • - 

/ Ces preniiers polymeres sorit de des polynrieres resultant d'uhe 

f polycohdensation entre up dlacide carb^cylique ayant au moins 32 atomes de^ 
carbone (ayant notamment de 32/ 4 carbone) avec une diamine, 

i ' ayant au moins 2 atonies de <^rb6rie:(npiarf^ a 36 atomes de carlibne). ^ 

v20 Le diacide lest de preference^ un di^ gras a insaturaition 

^ ethylenique ayant .au moins 16 atpmes^^^ preference de 16 li^24 

h r atonies de carborie,LCdnrirne I^^ci^^^ linolenique/ La^diamine 

; : : * est de preferences rethylenei^M^^ rhexamethylene 
; . ; ;^ diamine. ^ Pqurv^ les polymeres^ -comportant ■ uh . du :2 grouperheJnts ' d'acide 
. 25^:2, carboxyliqjue^terrtiiiiaux par Un mdriqalBbol ■ 

' ayant au moins atomes de^r carbpne^ ^ 36 atpme^^de^ 

^ carbone ^ hqieux de 1 2 a 24 et encore -mieiux cle 16 a 24, par example 1 8 atomes / 
de carbone^, ^ -■■ ■ " -r -r- r ^i, --'.^.y -r ---^ - y / r - y / 

:■■ ^ , ■ y , ' 

^30 * Ce5^ ;polymer^s spht plus sp6cialement ceux d6crits^;darfe le document US-A~ 

^ 578365^ de la ' spciete jU Camp; Chacurv ^e^^ces ipc^ 

• Vjiotammeht a la fbrmule (I) suivant^^^^^^^^ * v — 

' -I:!- '■:JI JJ>%-II 
o ' - -o -''r/.- r o"" o 
.'40 ■ .• ' ■■■ ■■■■■ ■■■ ■ ■- ■■ - -■ . • ■ -• - •. 

dans laquelle n d^signe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de 
. . > groupes ester repriSsente de 10 % ^ 50 % dU nombre total des grbupes' ester et 
. ' amide ; R^* est ^ 'chaque' oGcurrehce • ihd^pendamment un gfocipe alkyle ou 
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alc6nyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de 
carbone; represente ^ chaque occurrence independamment un groupe 
hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes representent un 
groupe hydrocarbon^ en C30 a C42; R' represente a chaque occurrence 
5 independamment un groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, 
d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou 
d'azote ; et R* represente a chaque occunrence independamment un atome 
. d'hydrogene. un groupe alkyle en C, a 0,0 ou une liaison directe a R' ou ^ un 
> autre Ride sorte que I'atome d'azote . auquel.sont liis a la fois R^ et R^ fasse 
partie d'une structure heterocyclique definie par R'^-N-Rl avec au moins 50 % 
des.R"* representant un atome d'hydrogene. 

Dans le- cas particulier de la formule (I), les chaTnes grasses terminates 
eventuellement fonctionnalis§es au sens de I'invention sont des chaTnes 
i teimlnates^lteeslm d^^ 

En particulier, les groupes ester de la formule (I), qui font partie des chaTnes 
grasses terminates et/ou pendantes au sens de rinvention, repr§sentent de 15 :^ 
40. % du nombre total des groupes. ester, et amide et mieux de 20^ 35 %. De 
) plus, n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 a 5, et mieux 
. supirieur a 2. notamment allant de^ 3 § 5. De preference. R^ est un groupe alkyle 
en C12 a C22 et de preference en Cis a C22. Avantageusement; R^ peut §tre un 
groupe hydrocarbone (alkylene) en Cm a C42. De preference, 50 % au- moins et 
mieux au moins 75 % des R^ sont des groupes ayant de 30 S 42 atomes de 
25 .. carbone. Les autres R^ sont des groupes hydrogenes en C4 a C19 et meme eri €4 
^ C„.. De preference, R' represente un groupe hydrocarbone en Gj a Cgg Ou un 
groupe polyoxyalkyiene et R" represente un atome d'hydrogene. De preference, 
R^ represente un groupe hydrocarbone en C2 a Ci2. 

30 Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes Iin6aires. cycllques ou 
ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et alkylene peuvent 
etre des groupes lineaires ou ramifies, satures ou non. 

En general, les polymeres de formule (I) se presentent sous forme de melanges 
35 de polymeres. ces melanges pouvant en outre contenir un produit de synthese 
con-espondant ^ un compose de formule (I) 0(1 n vaut 0, c'est-^-dire un diester. 

A titre d'exemple de premiers polymeres selon I'invention, on peut citer les 
produits commerciaux vendus par la societe Arizona Chemical sous les noms 
40 Uniclear® 80 et Uniclear® 100. lis sont vendus respectivement sous fomne de 
gel a 80 % (en matiere active) dans une huile minerale et a 100 % (en matiere 
active), lis ont .un point de ramollissement de 88 ^ 94°C. Ces produits 
commerciaux sont un melange de copolymeres d'un diacide en C36 condense sur 
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r . Tethylene djaminei de masse moleculaire moyenne en poids d'environ 6000. Les 
groupes ester temninaux resultent de resteriflcation des terminaisons d'acide 

./ restantes par I'alcool cetyliquev stearylique ou leurs melanges (appeles aussi 
alcool cetylstearylique). - 

•:5 • - . ' ' • • ■ ^ ' 

Comme premier polymere utilisabie . dans llnve^^^ on peut encore citer les 
resines /polyamicles^^resultenf ^d^ ia cohdensatipn^ d'un acide dl-carboxylique 
aliphatique^et d'une diamine (incluant les composes ayant plus de 2. groupes 
carbonyle^ 2 groupes anriineXr les groupes car^^ et amine de motifs 
10 unltaires adjacents etant:^c6ndehses p3r line liaison amide:^^^es resines 
pplyamides soni jidtsimment celles commercialis^es^^ous "la marque^^Versamid® 
/;;^par les^^ General Milfe; Irfc^^ Corp/^^ereamid® ^^0;v 744 ou 

1655^ ou par la society Olin Mathieson Che^^ sou& lia mah^ue Onamid® 

notamment Onarnid^ S ou C. Ces resines qnt urie rnasse moleculaire mo^^enne 
/15 : en pbids allant de 6000 a 9000. Pour plus dinforma ces polyamides, on 

peut se/referer aux documents) ^LIS-A-3645705 et XiS-A-3148125. Plus 
. : ^ ^ sp6claIefTi6nti on utilise les;\fe ^ t* . 

V ..Oni p^ut aussi utiliser les pqlyamides^ societe ArizonalChemical 

,20 , sous les references Uni-Rez#i (2658v|!931^^^ 2613, 2624. 2665, 1554. 

■it 2623, 2662) et le prpduit vehdu ^ous^la^r^ference Macromelt 6212 pan la societe 
Henkel. Pour pluS; d^nformation refer^r au 

docUrtlent US-A-5500209. ^^^^ • < vf -. 



2i^\^ II est aussi possible d'utili^ r^^ines de rpolyanildes issues dei' legumes; j 

. ^ .v-: ^ comme celles decrites d dpnt le / 

contena^st iincorppr^ a^W : # ^ / 

X ke premier |)Qlymere present dans la composition selon I'invention ^a 
X, 30 avantageusemenit une temperature de ramollissement/superieure a 65'-e' et 
\ poyvant alter jusqu'a 190''C. De preference. il;pr^sente une temperature de 
ramblli^sernent allaht de 70 :^ 130^^ 80 a,.ll05;*C. L^';:premier 

\pplym6re est en particulierun polymere ndh cireux. ^ . ^ 

^ . 35 : De prfef^rence^ ie,<prertiier polymere selon vllnv^ntibn i^pond^^ formule (I) 
. mentionhee>precedemmeht;^C^^ fait de leur(s) 

chaTne(s) grasse(s), une bonne solubilite dans les. huiles et done conduit a des 
compositions macrbscopiquement honio0n avec un taux eleve (au 

. moins 25%) de polymere, contrairement a des polymeres exempts.de chaine 
. 40 grasse. • * 

: . Le premter polymere peut etre present dans la composition selon- Hnvention en 
.une teneur allant de p,1 P/p a 60,%. en poids, ipar rapport au poids total de la 
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composition, de preference allant de 0,5 %-a 30 % en poids, et mieux allant de l 
% k 20 % en polds. . - , . • • ■ . . > 

La phase organique liquide de la composition selon I'invention contient, en outre, 
au moins un solvant organique volatil, ^ savoir un ou plusieurs solvants volatils. 

Par "solvant organique volatil". on entend au sens de I'invention tout milieu non 
aqueux susceptible de s'^vaporer au contact de la peau ou des ongles en moins 
-d'une heure, -ii temperature - ambiante et. pression atmospherique: L6 ou les 
solvants volatils de I'invention sont des solvants organiques et notamment des 
huiles cosmetiques volatiles, liquides ^ temp§rature ambiante, ayant une pression 
de vapeur non nulle, a temperature ambiante et pression atmospherique, allant 
en particulier de lO"^ a 300 mm de Hg ( 0.013 Pa ii 40.000 Pa) et de preference 

sup§rieuri% ^ _ J 

0,1 mm de Hg (10 Pa) et mieux sup6neur a 0.3 mm de Hg (30 Pa). 

Selon I'invention, ces solvants volatils facilitent, notamment, I'application de la 
composition sur les ongles. Ces solvants peuvent Stre des solvants 
hydrocarbon6s. des solvarits silicones comportant eventuellement : des 
groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chatne silicohee ou un 
melange de ces solvants. De. preference, ces solvants ne sont pas des alcdols a 
au moins 7 atomes de carbone. 

Avantageusement. la phase organique liquide de la compositiori coritient au 
moins un solvant organique volatil ou un melange de solvants organiques volatils 
(dans le sens du melange final) presentant des parametres moyens de solubilite 
dD, dP, dH k 25 "C de HANSEN qui satisfont atix conditions suivantes : " " 
'- ' ... 15<dD<19 

. . ■ , ■ ■ •dP<io' ■ 

' dH^10 

Aus^l, I'invention a pour objet une composition cosmetique comprenant une 
phase organique, un premier polyhiere, un deuxieme polyrriere filmogene 
additionnel, la phase organique contenant au moins un solvant organique volatil 
ou un melange de solvants organiques volatils presentant des parametres 
moyens de solubilite dD, dP, dH § 25 X de HANSEN qui satisfont aux conditions 
definie prec6demment. 

L'ihvention a egalement pour objet" une composition de vernis a ongles 
comprenant une phase organique, un premier polymere, un deuxieme pblymdre 
filmogene- additionnel. la phase brganiqiie contenant au moins uri solvant 
orgariique volatils ou un melange" desi solvants organiques Volatils presentant des 
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^4-^ param^tres mdyens-de solubilite dD/ dP/ dH a 25 ''C de^ qui satisfont 

aux conditions definies pr6cedemment. 

La definition des solvants dans Tespace de solubilite tridimensionnel selon 
5 HANSEN est decrite dans rarticle de C. M. HANSEN : « The three dimensionnal 
solubility parameters » J. PaintJrechnoU3^ (1967). 

- dD caractefise les forces de dispersion de LONDON issues de la formation de 
• dipoles iriduits lors des chocs m^ - 

10 - dFJ^racteris^ les de DEBVE/eptre dipoles;^ 

;ainsi que les%)rces d'interactions de KEESOM entre^dipoles induits^et dipoles 
^^permanents' "'^ • - - * - " * '■■r. -x**.^ 

- dH^aracterise les fbix^es^^d (type liaisbp hydvpgene, 
acide/base, donheur/accepteur. eta^>^ % ; ^/"^^ ' ^ 

15 Les parametfes clD/dP;dH sont exprime^^ C N ' / 'V 

; De preference, on utilise un solvant brqartiqu#t^ que dP 5 ; dH < 9 . • ; V\ 
Avantageusement, dD, dP et dH verffi ^ ;^ , 



4(17-db)2;+ dP^-i-^dH^^^ ; ■ / t 



L 6tant egalyS^IO (J/cni ) , ef rtiiieux ^ (J/cm ) 



9 



- si . 



'[^ ^ Comrhe sblvant orgahique volatit utilisa on peut . citer les^ 

25 , hulles^Volatije^ hydj^oceu^ 

, melanges et nQtamnrient les a n- hexahe. le n/ 

heptane, le n^octane, les alcanes ramifies en C^'C^e Cotpme les Jsb-alcanes 
(appelees aussi isoparaffines) en Cs-Cie. Tisododecane, risodecane, 
\X I'isohfexadecane et par e^ les huiles vendues spui les nonis commerbiaux 
ao^X disopars' ou de Perm^ls^ les esters ayant:de 4la atbmes de carbone comme 
:^l'acetate '^e^^ d'isobutyle,: i'ac^tatfe de n- 

i^utyje, fes^^^sters ramifies en Ca-Cie comme le, neppehtanoate d'iso-hexyle et 
, / Ieurs^m6langest De preference, le solyant prganique vblatil est chbisL parmi . les 
huiles vdlatiles hydrocarborieps; a\^nt dev4r !a 10 atomes.^de. carbone. .et leurs 
35 melanges. "^^Xi^-^^ ' ..^4:^^ -^ . - - 

Comme autre solvant organique vblatir.utll^ jdans Tlnvention, on.peut.citer les 
• ^ huiles de siliconesf Iin6aires^pu cycliques ayant une. v|scosit§ ^ temperature 
^ . /ambiante inferieure a 8, Qentistpkes (8 10"6 m2/s) et .ayant notamment de 2 a 7 
40^. atomes de silicium, cesj5ilicpnes. conriportant eventuellement des groupes alkyle 
ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile de silicone volatile 
utilisable dans. Tinvention, on peut citer notamment Toctamethyl 
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- / cyclotetrasiloxane, le decamethyl ' cyclopentaslloxane, le dodecamethyl 
cyclohexasiloxane, rheptamethyl hexyltrisiloxane, rheptamethyloctyl trisiloxane, 
rhexamethyl disiloxane, roctamethyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le 
dodecamethyl pentasiloxane et leurs melanges. 

On peut aussi utiliser des solvants volatils fluor§s. 

De preference, on utilise un solvant organique volatil choisi parmi Tacetate 
i - d'ethyle,:. I'acetate de n^propyle, racetate. d Msobutyle,- Tacetate^dei n-butyle. 
.10 rheptane, et leurs melanges. 

Le solvant organique volatil peut etre present dans la composition selon 
rinvention en une teneur allant de 20 % a 98 % en poids, par rapport au poids 
total de la composition, de preference de 30 % ^ 90 % en pojds, et mieux de 40 

%^ 85 %^ erfpoidsr" ~~ ~ - --- - — : : - - r-^ " ^ -7 - r : 7 t 

La phase organique de la composition selon Tinvention peut comprendre, en 
outre, une huile non volatile qui peut etre une huile polaire ou upe huile hon 
polaire. Uhuile non volatile - peut etre pr^sente en une teneur allant de 0,01 % a 
. 20 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition.: • . 



• En particulier, les huiles polaires peuvent etre choisies pamni : 

' \es huiles vegetales hydrocarbon§es a forte teneur en triglycerides constitues 
d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des 

25 longueurs de chaTnes variees de C^a C24, ces dernieres pouvant etre lineai res ou 
ramifiees, saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de 
germe de ble, de maTs, de tournesol, de karite, de ricin, d'amandes douces, de 
macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzerne, de pavot, de potimarron, del 
sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de 

30 cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d*olive, de seigle, de carthame, de 
bancoulier, de passiflore, de rosier muscat; ou encore les triglycerides des 
^ ^ acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries 
Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol 810. 812 et 818 par la 
societe Dynamit Nobel ; 

35 - les huiles de synthese ou esters de synthese de formule RgCOORg dans 
laquelle Rgrepresente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifie comportant de 1 
a 40 atomes de carbone et Rq represente une chame hydrocarbonee notamment 
ramifiee contenant de 1 a 40 atomes de carbone a condition que R5 + Rq soit > 
' 10, comme par exemple I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle), 

40 risononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en C-,2 a C^g, le myristate 
' d'isopropyle, le palmitate d'6thyl 2-hexyle, Tisostearate d'isost6arate, des 
octanoates, decahoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools-; les esters 
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'.vjrv hydroxyles- comme, le^.Jac^^ d.e di-isostearyle ; et les 

^ ^ esters du pentaerythritol ; \ , . . * . ■ 

. . - les ethers de synthese ayant de.10 a 40 atomes de carbons.; 
- les alcools gras en Cg a cornrne Talcool oleique ; t . 
5 - leurs melanges. 

Les huiles apolaire? selpri ^invention sbrit eniparticulier les huiles siliconees telles 
que les pqlydimethylsiloxanes, (PDMS), lineaires " liquides a 
temperatur^^ambiante ; les pblydimethylsil^^ comportant des groupements 
10 alkyle;: lalcoxy . pu\,phenyle, ; pendant ^^ e bout de chame . siliconj§e, 

groUpenrierite^ aya 2 a 24 atonnes de carbone^vles silicone^ pheny lees 
/odmme4les:^- p trimethicones; ies *ph6 dirri6thicones^ . Ie4\^ phenyl 

, . trimetf^lsi diphenylsiloxaries, des iJiphenyl 
. methyldiphenyl . tfisilb les 2-ph6nylethyr trimethylsiloxysH^ ;/ les 

/ 15 ' hydrdcarbures llneaires ou; rannifies d'origine^synthetique pu minerale comme Jes 
1/ 5 huiles de garaffine et ses derives, la vaseline; la lanoline liq^ les polydecen^s, 
- le polyisobijtene hydrogerie tefique^l^p squalane ; et leurs mela[hges. V 

^ . .V . De preference, les huiles sprit dfs huiles;a^ plus specialement une huile \ 

. 2pv ou un rh^lange d'huiles du type hydrocarbohe; d'bn^^ nriinerale ou synthetique, 

M choisies en particulier parrni hydiroca nbtarhment les alcanes conune 

^ \j Thuile de parl^anj^^lg? iso|)araff^ le s;qualane,eMeiir^ 

^, C^i - melanges. Ayantageusemerit, ces huiles^ontassociSe une ou plusieurs huiles 

-ity^-^t ^de silicpnes/ph§nylees,,..v.' \ \ ' ^ :^ ^1 * ^ r ; - .^k' • " 

^: \ De preference, on utilise une huile non volatile te^^ de solvant 

: ^ ^. organique volatile et xi' huile npn yplatile^^^f^^ de^ 
, ^ sblubilite dD, dP, dH a 25>^G de h^ 

prec6demment; , ^ ^ - C / • A V 

..30, V . . i- . . ..^v^' • r.* 

Selori un mode piarticulier de Tinvention, pour un^^phase organique lic^uide 
^^ structui^e par un polymere comportant -un'^queletfe ea partie silicon^e, cette 
: . . i "^phase orgjanique contient^deiprefere 40% du pbidsf^tdtal de;;.la phase 

ofgianique liquide^et mieux de 50 a 100 %, de solvant orgariique volatjl silicone ou 
: 35 d'huiles.non volatiles siliconees, par rapport.au poids total de la phase organique 
: . Iiquide. ^-vs^- . ^' -il - p^>: ^<\^^^^-^" - ^ ' 

, : ^ ^Selon un autre mode particulier de^r^^^^ organique Iiquide 

structuree par un polymere apolaire clu type hydrocarbone.. cette phase organique 
40 contient avantageusement plus de 40 % en poids et mieux de 50 a 100 %, e 
.solvant -organique vyolatil ;hydrocarbon6 . ou d'huile non volatile apolaire 
v:, r // hydrpcarbonees. par rapport au poids total. dejai phase organique Iiquide. ^ 
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' La phase organique liquide totale represente, eh pratique, de 5 a 99 % du poids 
total de la composition, de preference de 20 a 75 %. ^ 

Selon rinvention, la composition peut etre un stick ayant une durete allant de 30 
5 a 300 g, et mieux de 30 a 250 g, notamment de 30 a 150 g, de preference de 30 
a 120 g et'par exemple de 30 S 50 g. La durete de la composition selon 
invention peut etre mesur6e par la methode dite du fil a couper le beurre, qui 
consiste a couper un baton de rouge a levres de 12,7 mm de diametre et a 
. L mesurer la durete a 20''C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de la societe 
10 Indelco-Chatillon se deplagant a une vitesse de 100 mm/minute. Elle est 
exprimee comme la force de eisaillement (exprimee en gramme) necessaire pour 
couper un stick dans ces conditions. 

La durete de la composition peut aussi §tre mesuree par la methode de 
"15 p^rfeWtforrff une sorTd" ladite colrfposiFon et^n particulle 

analyseur de texture (par exempleTA-XT2i ; de chez Rheo) equipe d'un cylindre 
en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est 
effectu6e a 20**C au centre de 5 6chantillons de la dite composition. Le cylindre 
est introduit dans chaque §chantillon de composition a une pre-vitesse de 2mm/s 

20 puis a une vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le 
deplacement total etant de 1mm. La valeur relevee de la durete est celle du pic 
.maximum. L'erreur de mesure est de +A 50 g. Selon cette methode, la durete du 
stick de composition peut aller de 20 a 2 000 g en particulier de 20 ^ 1 500 g et 
mieux de 20^ 900 g, par exemple de 50^ 600 g ou encore mieux de 150 a 450 

25 g, : . • ■ ■ ■ .'.^ : •■■ 

La durete de la composition selon rinvention est telle que la composition est 
avantageusement autoportee et peut se deliter aisement pour former un depot 
satisfaisant sur les ongles. En outre, avec cette. durete, la composition de 
30 rinvention resiste bien aux chocs. u : 

La durete de la composition selon invention est telle que la composition est 
autoportee et peut se deliter aisement pour former un depot satisfaisant sur les 
ongles. En outre, avec cette durete, la composition de rinvention resiste bien aux 

35 chocs. - ,1, ' . • 

Avantageusement, la composition de invention contient, en outre, au moins un 
polymere filmogene auxiliaire. different dudit premier polymdre tel que d6crit 
precedemment. ; . - 



40 



. Le polymere filmogene peut etre choisi parmi les polymeres cellulosiques tels que 
la nitrocellulose, I'acetate de cellulose, racetobutyrate de cellulose, 
Tacetopropionate de cellulose, r^thyl cellulose, ou bien encore les polyurethanes. 
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c v . 'les polymeres acryliques, les p.olym^res vinyliques, les polyvinylbutyrals, les 
resines alkydes, les resines issues des produits de condensation d'aldehyde tels 
que les resines arylsulfonamide fomnaldehyde comnne la resine toluene 
sulfonamide foiTTialdehyder les resines aryl-sulfonaniide epoxy. 

Comma polymere filmogene^pii,peuijiptamment utiliser 'la nitrocellulose RS 1/8 
sec • RS % sec. ; >i sec. f F^'S se^^ 35 sec. ; RS 75 sec; RS 

150 sec ; AS VJrsec. ; AS !4 sec. ; SS % sec. ; SS !4 sec;; ; SS 5 sec, notamment 
commercialisee par la , societe , HERCULES^ sulfonamide 
.i io formalcl^hyde ;'Ketjentflex :MS8b" de la s^^^ ou "Santolite MHP". 

• "SaTritolite MSnSO"; de la .soci§t6 FACONNIER ou "RESIlMPOL 80" -cje. la societe 
aP^N AMERICANA, la resjne allcyde-'BECKQSOL Ooi 230-70-E"^ de la soci6te 
4/ DAINrPPON, la resine acrylique "ACRYL6lD B66" de la societe ROHM & HAAS. 

• V' . laifislne polyur6thane 'TRIXENE 

..'J ^'^■^■■--■^^ ' /' • • ^ V V- X ^: , 

/V Le polymere ifilmogene auxiliaire^^^ dans la composition selon 

■ t 7, IMrlyentiph enhune teneurialljant ^p^ ^j^^y^^ en poids, -par rapport^au poidst 
v- ^ 4Qtal de la composition, de pif^Mrenpe allan^ % a 40 % en poids, et mieux de\ 

/; -/v-: , :5 %-a25v% en poids.' : 'iy'';^^^^^^^ . ^ ' ■ ^\ ' 

t:.:-:. La composition de llnyention peu^conriprendre, en outre, tout additif usuellernent 
, ^.^i dans le - donqaine notamment. ^parmi :;Jes ^ matieres 

;r\^: /: I coloraptes, les^^ les ^cphspiVateure, iies^^ les charges;^ les 

'y-L,-"i-< cireSi ies. neutraljsants, ou dermatologitjues comme par 
'\ \ 25 :^ exenrij3ie ;des emollients, des H agents d'6talement, ; 

'\ les filtres'splaires, et leurs -rn^l^nges,.Ge§ add^^^ presents dans la/ 

. : jt^^<compdsltion;a rais9n fJa la/ 
^ — tompositipri et mjeux de^ 0,0^kAO^ V - ; V / " : / 

30 Bien entenduj Thornme du m6tier veillera a choisir .^les 6ventuels additifs 
x complementaires et/bu leur quantite de telle maniere que les proprietes 
avantageuses de la composition selon Tinvention ne ^^soient .;pas ou 

• ; %ubstantieljement pas, alt(§rees-par^l^^^ / / 

35 Bieri*' *entendu la composition de rinyentipn doit §tre cosm^ttiquement ou 
dermatologiquement accep|able^{ a^%vdir cpntenir un mijieCi^physiologiquement 
acceptable honctoxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau ou les 
/ , phaneres d'etres humainsr Pari cosmetiquement^ on entend au sens 

de Tinvention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agreables. 

40 

La matiere colorante selon I'invention peut etre choisie parmi les colorants 
: lipophiles, les* pigments et^ les nacres habituellement utilises dans les 
compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs melanges. Cette matiere 
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colorante est generalement presente a raison de 0,01 a 10 % du poids total de la 
composition/de preference de 0,1 a 8 %V si elle est pr^^ 

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le 
5 DC Green 6, le p-carotene. Fhuile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le 
DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine. lis peuvent representer de 0,1 a 
10 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %. 

- ^ Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, , 
10 enrobes ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, 
eventuellement traite en surface, les oxydes de zirconium ou de c§rium. ainsi que 
les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, 
rhydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut 
: citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de 
~15 ~ carmin^e cochenillerde baryuTn,^ strontium, calcTi7rr^ alilminium. lies pigments 
peuvent representer de 0,1 ^ 50 % et mieux de 2 a 30 % du poids total de la 
composition, s'ils sont presents, 

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs4els 
20 que le mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres 
colores tels que Je mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec 
notamment du bleu ferrique ou de Toxyde de chrome, le mica titane avec un 
pigment organique du type precite ainsi que les pigments nacres a base 
d'oxychforure de bismuth, lis peuvent representer de 0,1 a 20 % du poids total de 
25 la composition et mieux de 0,1 d 15 %, s'ils sont presents. 

La composition selon Tinvention peut etre fabriquee par les precedes connus, 
generalement utilises dans le domaine cosmetique ou dermatologique. 

30 L'invention est illustree plus en detail dans I'exemple suivant. Les pourcentages 
sont donnes en poids. 

Exemple 1 : 

35 

On a prepare un vernis a ongles ayant la composition suivante : 

- Resine de polyamide avec groupes ester terminaux vendu 
sous la denomination "UNICLEAR® 100" par la societe 

40 Arizona Chemical 

- Nitrocellulose 

- Pigments 

- Acetate de butyle qsp 



20 g 

8g 

ig 

100 g 
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Le vernis a ongles se presente sous la forme d'une composition solide structuree 
tel qu'un stick. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition de vernis a ongles structuree contenant au moins une phase 
5 organique liquids comprenant au moms un solvant organique volatil, la phase 

brganique liquide 6tant structur6e par au moins un premier polymere de masse 
moleculaire moyenne en poids inferieure ou egale a 100 000, comportant a) un 
squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus 
- : . d'au moins un ^heteroatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou 
10 terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone 
et etant liees a ces motifs hydrocarbones. 

2. Composition de vernis ^ ongles en stick comprenant une phase organique 
liquide contenant un solvant organique volatil et un premier polymere de masse 

Ts mol^culaife moyenne eri poids iri^ferieu7e du ega comportant a) un 

squelette polymerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones poun/us 
d'au moins un h6teroatome, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou 
terminates 6ventuellement fonctionnalis6es, ayant de 6 ^ 120 atomes de carbone 
et etant Ii6es^ ces motifs hydrocarbones. 

20 

3. Composition cosmetique comprenant une phase organique, un premier 
/" • polymere, un deuxieme polymere filmogene additionnel, la phase organique 

contenant au moins un solvant organique volatil ou un melange de solvants 
organiques volatlls pr6sentant des parametres moyens de solubility dD, dP, dH a 
25 25 °C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes : 

' - - - . . 15 (J/cmV'^^dD<19(J/cmV'' 

dP<10(J/cmV'^ 

' - dH < 10 (J/cmV'^ 

.3q: ■ ... : ... . ; . - 

4. Composition de vernis a ongles comprenant une phase organique liquide, un 
premier polymere, un deuxieme polymere filmogene additionnel, la phase 
organique contenant au moins un solvant organique volatils ou un melange de 
solvants organiques volatils pr6sentant des parametres moyens de solubilite dD, 

35 dP, dH a 25 ''C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes : 

— 15 (J/cmV'^<dD<19(J/cmV'' 
dP<10(J/cmV^ - 

dH^10(J/cmV'' 



40 



5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que la masse molaire moyenne du premier polymere est 
inferieure a 50 000. 
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iREVENDlCATIONS 

1. Composition de vernis a ongles structuree contenant au moins une phase 
5 organique liquide cpmprenant au moins un solvant prganique volatil, la phase 
organjque liquide etant structuree par a^^^^ premier polymere de masse 

moleculaire mpyenne en poids inferleure ou egale^a:^1<K) 000, conriportant a) un 
squelette pdlymerlque, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au 
'[ moins ijn 1iet6roatom et bO, des I chaTnes^gnasses peridantes et/ou terminates 
10 6yentuellement^^f^^^ ayant de 6 i 120 atonries de c^r^^ et §tant 

li^es ^ ceS7n6tifs"ilydrocarbones.. .1 ..^ _ %^ , ^ V . 

/V^ 2. ^Gornpbsition d^Sefnis ^ ongles en stick compreriant une phase prganique 
V"^ . liquide contenant uri solvar^^^^ brganique yol^tif et un premjer polymere de masse 
15 moleculaire moyenne en jpoids infSrieure piLegale ^ 10P 000, comportent a) un 
:squelQtte pdlymeri ayant des niotifs de|e petition hydroca d'au 
moins un Kieteroatome, et ^d) deCchatne pendantes, et^u terminales 

eventuellement fonctionnalisees. ayanjf^ atpmes de carbone et etant; 

liees a ces motifs hydrocarbbnes^; ^^^/ ^ ^^^^ / ^ ^ ^ ^ , ' ^ 

, :„ ,3. Composition ,/cosm§tlque ;c6iTiprena^^^ un premier! 

Rolyrpjefe de masse moleculaire mpye^^ ou egale .a 100 000, 

corhpprtant ; a)- ^uh squelette polyhrierique, ^ ayant Jbles motifs de ^ repetition < 
hydrbcarbNon(§s 1^ d'au moins uri heteroatorne; et b) des chalnes grasses! 
25 • pendkri^s et/ou termihales^^ de 6 a 120 . 

C ! atomes 'da^1qarboher<et j§tanf 116^ a cea;^mbtifs hydfx>barbbn un deuxi^nne: 
--polymere filmbgen^ pha?e prganique^;c6hte^ au moins jih 

solvant brganique volatil , ou up melange de solvanW . brganiques volatiis 
pr6sentant des.parametres moyens de solubilite dD, dP, dH a 25 **C de HANSEN 
30 qui satisfont aOx conditions suivantes : - ^ * > 



>?' )i - - . 15 (J/cm ;) j<;dp.< 19 (J^^ ^, 



35 



. ,. dH ^ 10 (J/cm')'?:0 



4. Composition de vernis a ongles compreriant une phase organique liquide, un 
premier polymere de masse molecu^^ mpyenne ert poids inferieure ou egale a 
100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition 
. hydrocarbones pourvus d'au moins un het^roatome, et b) des chaTnes grasses 
40 pendantes @t/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 d 120 
\ atomes de carbone et etant jiees a ces. motifs hydrocarbones un. deuxieme 
polymere filmogene additionnel, la phase organique contenant au moins un 
solvant organique volatiis ou un melange de solvents organiques volatiis 
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6. Composition selon rune quelconque des ' revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que les motifs a. heteroatome du premier polymere 
comportent un atome d*azote, 

5 ^ . 

7. Composition selon l-une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que les motifs a h6terbatome sont des amides. 

^ ^ 8. Composition selon rune quelconque des revendications precedentes, ■ 
10 caracterisee en ce que les chames grasses repr6sentent de 40 a 98 ;% du 
nombre total des motifs a heteroatome et des chaTnes grasses. = 

9. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que les chaTnes grasses represented de 50 ^ 95 % du nombre total des motifs ^ 

15 heteroatcSne et des chaTnes grasses: " ~ — 

10. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce 
que les chaTnes grasses pendantes sont liees directement § I'un au moihs desdits 
heteroatomes. 

11: Composition de vernis a ongles structuree contenant au moins une phase ; 
organique liquide comprenant au moins un solvant organique volatil, la phase 
organique liquide etant structuree par au moins un polyamlde de masse; 
moieculaire moyenne en poids inferieure ou egale ii 100000, comportant a) un f 
25 squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) eventuellement des 
chaTnes grasses pendantes et/ou terminates eventuellement fonctionnalisees, 
ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amide. 

12. 'Composition de vernis ongles en stick comprenant un solvant organique 
30 volatil et un premier polymere de polyamide de masse moieculaire moyenne en 

poidis inferieure ou egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ' 
ayant des motifs repetitifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou 
terminates eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone 
et etanf liees a ces motifs amides. 
'■ '35 ■ • ■ •• ■• • . ' : ' • 

13. Composition cosmetique comprenant une phase organique, un premier 
polymere de polyamide de masse moieculaire moyenne en poids inferieure ou 
egale a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs 
repetitifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou terminates 

40 eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 a 120 atomes de carbone et etant 
liees a ces motifs amides, un deuxieme polym6re filmogene additionnel, la phase 
organique contenant au moins un solvant organique 'volatil ou un melange de 
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pr^sentant des parametres moyens^de solubilite dD, dP, dH a 25 °C de HANSEN 
qui satisfont aux conditions suivantes : 

15 (J/cm')"^< dD < 19 (J/cm^)"^ 

dP< 10(J/cmV'^ . . 

- - . r r - '^^^^^^^^ 

, ' ■ V. , ' * * ■ t V ... 

5.. Composition, selon . I'une iqu^lconquev de revehdipations . precedentes, 
caract(§"ris§e par, le fait que idi ^ molai^e.m6Yenne du premier polym6re.est 
inf^urea Sd^o:^-^ : ' ' ^ V ' V . 

6. Gbrnposition selon TunB quelcx)hque^^^3 revendications, pr^ceilentes, 
caracterisee par le fait que les. motifs a heteroatome du premier pofymere 
comportent un atpme d'azote. 



7: -Composition seldn ^ Tune quelqt^ reverudjcations . pr6cedentes, 

caract^risSe en ce que les motifs ^ h6t§f6atome sont des; amides. \ ] V> 

8. Composition selon I'une quelconque des revehdicatlons precedentes^ v 
caracterisee en ce que les chaTnes grasses representent de 40 a 98 % du noirnbrel ' 
totali ties motifs a heteroatome:et^^d . , ! ; 



9. iCompositibii/i^ 

que les chaTnes grasses repr^s^ 50 a 95 % du nqmbre total des^ motifs #f 

het^roatorne et des phMri ■r^.^iA;'p/^,r■:x,:; - vt^ ^ // 

10. Cohfippsitidh-seldn IVhe-^^ reyendlcatiohs pr^ce en ;Ce 

que les chaTnes grasses pendantes sont ii§es directement aTun au moins desdits 

,bet6roatornes> ^ . ^ .<<y 'y'. - . - v /^^ ' 

■■ . **/ ^ ' f 

11. Composition de ^fernis a ongles structuree^cdntenant au moins une phase 
^orgariii|ue )liquide comprenant auV moires un-solvan^ phase 

bfganique/nguide 6tant structuree par au moins .u^^^^ masse 
moleculaire moyerihe en. poids inferieure ou 6gale^a^V1 00000, cofnportant a) un 
squelette;polymerique^.ai^nt des m6tifs^,repet|tlfs des 
^ ChaTnes grasse^^ pendantes et/ou terminates eventueltement fonctionnalisees, 
ayant de 6 a 120 atorhes de carbone et etant liees a ces motifs amide. 

12. Composition de vernis a ongles en stick comprenant tin solvant organique 
yolatil et un premier -poiymere de polyamide de masse moleculaire rnoyenne en 

. poids inf6rieure pu egate a 100 000, comportant a) un squelette polymerique, 
ayant des motifs repetitifs amide, et b) des chaTnes grasses pendantes et/ou 



1e'r depot - ' 



Modifiee lei 4/06/01 



18 

solvants organiques volatils pr^sentant des parametres moyens de solubilite dD, 
dP, dH a 25 °C de HANSEN qui satisTont aux conditionis suivantes : 

15(J/cm) <dD<19(J/cm) 
dP < 10 (J/cmV^ 

• ' ^ -3 1/2 

dH < 10 (J/cm ) 

14. Composition de vernis ^ ongles comprenant une phase organique, un premier 
polymere de polyamide de masse mQlecuIatre moyenne en poids jnferieure ou 
egale ^ 100 000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs 
repetitifs amide, et b) des ciiames grasses pendantes et/ou terminates : 
6yentuellement fonctionnalisees, ayant de 6 k 120 atomes de carbone et etant 
Ii6es ^ ces motifs amides, un deuxieme polym^re filmogene additionnel, la phase 
organique contenant au moins un solvant organique volatil ou un melange des 
solvants orgaiiiques volatils pf§sentant cles^pariametres moyens de solubility dDpr- 
dP, dH a 25 "C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes : 

16 (J/cmV*^ dD < 19 (J/cmV° 
dPrSlOCJ/cmV^ 
dH^10(J/cmV 

15. Composition selon I'une des revendications 11 ^ 14, caract§ris6e par le fait v 
que les chatnes grasses repr^sentent de 40 ^ 98 % du nombre total, des motifs 
amide et des chaTnes grasses. 

16. Composition selon I'une des revendications 11 a 15, caracterlsee par le fait 
que les ChaTnes grasses repr6sentent de 50 ^ 95 % du nombre total des motifs 
amide et des chaTnes grasses. 

17. Composition selon Tune des revendications 11 ^ 16, caract6r|s§e par le fait 
que les chaTnes grasses pendantes sont Ii6es directement a I'un au moins des 
atomes d'azote des motifs amide. 

18. Composition selon I'une des revendications pr6c6dentes, caract§ris6e par le 
fait que la masse molaire moyenne en poids du premier polymere va de 2 000 a 
20 000 et mieux de 2 000 a 10 000. 

19. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que les chaTnes grasses terminales sont liees au 
squelette par des groupes de liaison. 

20. Composition selon la revendicatidn 19, caract6ris6e par le fait que les 
groupes de liaison sont des groupes ester. 
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terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 6 S 120 atomes de carbone 
et §tam Ii6es a ces motifs amides. 

13. Composition cosmetique comprenant une phase organique, un premier 
'5 polymere de polyamide de masse mol§culaire moyenne en poids inferieure ou 
§gale a 100 000. compprtant a) -uh 'squelette p^ ayant des motifs 

rep6titifs amide,' -et" b) des chaines grasses -"piendantes et/ou terminales 
6ventuellemenf fonctionnalisees, iayant ,der6.S 120 atomes de carbone et 6tant 
liees,a,,c^ motifs amides, un deuxifemo: polym6i'0 fijmogdne additionnel, la phase 
10 organique coritenantiau nioihs un solvent organiqiid volatll ou uh melange de 
/solvants-prgahiques volatils presentant des parametVes , moyens de solubility dD, 
dP, dH ^ 25 X de HANSEN qui satisfont auxlconidltions sulvantes : 



W ' ' < " 15>(J/cm')'^.< dD < 19 (J/crri')"^s - ^ ' V . 

■15 ./■ /y dP,^10;(J/cm K N V- 

.'-•N ■■///■ ' ■■ ■ ^, dH ^.i0;|J/cmV ^. \ - " - ^ 

14. Composition de vernis ^ dngles cprtiprena phase organique, un premiers 

polymere de polyamide de masSe^ mq|§culaire^^^ en poids inferieure ou^ 

26; egale^ 100 000. comport^nt a^^^ 
i . r6petitifs amide, et ! b) des et/pu temriiciales? 

(BVentubllemenf fq^ carl?orie et etant? ! 

• Ii6es a ces mptifs amides, un deu)^^^ pplymere:^lnri6g6ne additionnel, la phase^^ 

organique CO au moins, un solyant organique volatil ou un melahgie des^ 

/25 ; solvants drganijqui^s ydla^^ solubilite dDi/ 

J J;; ^ dP, dk a !25:-0de^B^^ _ : /^ 

: . \ ; " 15(3/crn^)^'^^dQ£l9(J/cr^^^^ - 

V,. \ . dP^ 10(J/cmV'^ y'-''/ " >r 

"30 ; / *v - " dH^10(J/cm)^ > . V 

\^^5. CopripQsition selon 1'une des reyen^ 11 a 14pCaracteriseeIpar le fait 

, que les clia^^ representent de 40 a 98 % dD homb tptar des motifs 

amicle et des cttkirt^ grasses. . - .C v^sj:^^- ^ I „ 

35 "v^^ ^' ' J /a ^,,y>d. J. " . _ ,<-^ . 

16. Composition selon Vune des fevehdications 11 a«^15; caracterisee par le fait 
que les. chames grasses representent ,de^P-.a :95r%^du nonibre. total des motifs 
amide et des chaTnes grasses, r^^'^^^^^^ ... 

40 17. Composition selon I'une des revendications 11a 16. caracterisee par le fait 
que les chames grasses p^endantes sont liees directement a run,au moins des 
atomes d'azote des motifs amide,' , _ 
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21. Composition selon rune des revendications prece'dentes, caracterisee par le 
fait que les chames grasses ont.de 12 a 68 atomes de carbone. 

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le 
fait que le premier polymere est choisi parmi les polymdres de formule (I) 
suivante et leurs melanges : 

...... :R*..: 

R^— O— [— C— C— N— R^— N— ]n- 

II II 

o o . 

Tdans TaqueileTi dlsign^^ que le nombfe d^g^^^ ~ ~ ~ 

ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R^ 
est a chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant ^ ^ 
au moins 4 atomes de carbone ; R^ represente ^ chaque occurrence 
independamment un groupe hydrocarbone en C4 ii C42 ^ condition que 50 % des 
groupes R^ represented un groupe hydrocarbon6 en C30 ^ C42 ; represente a 
chaque occurrence independamment un groupe organique ppun/us d'au moins 2 
atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusieurs 
atomes d'oxygene ou d'azote ; et R^ represente a chaque occurrence 
independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en C^ & C^o ou une - 
liaison directe a R^ ouun autre R^ de sorte que Tatome d'azote auquel sont lies a 
la fois R^ et R^ fasse partie d'une structure heterocyclique definie par R'*-N-R^ 
avec au moins 50 % des R"* representant un atome d'hydrogene. 

23. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R'' est 
uh groupe alkyle en C12 a. C22. 

24. Composition selon Tune des revendications 22 ou 23, caracterisee^ par le fait 
que R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. 

25. Cofriposition selon Tune des revendications prec6dentes, caracterisee par le 
fait que le premier polymere est present en une teneur allant de 0.1 % a 60 % en 
poids, par rapjDort au poids total de la composition, de preference allant de 0,5 % 
a 30 % en poids, et mieux allant de 1 % d 20 % en poids. 

26. Composition selon Tune des revendications 1, 2 et 5 a 25, caracterisee par le 
fait que le solvant organique volatil est cKoisis parmi les solvants organiques 
volatils ou les melanges de solvants organiques, vplatils pr6sentant des 



C_R2_c_o— R^ (I) 
II II 

o o 



« 
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1 8. Composition selon i'une des revendications pr6c6dentes, caract§ris6e par le 
■ fait que la masse molaire mpyenne en poids du premier polym§re va de 2 000 ^ 
20 000 et mieux de 2 000 a 10 boo. 

5 19. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracteris6e par le fait que les cfiaThes grasses :^terminales soht liee^ au squelette 
par des group.es'de liaison. . * ; J 

20. Cornposition selon la revendication 19,/^aracteris6e par le fait que les groupes 
10 de liaison sont des groupes ester : - /^^ - > 



21. Com|X)sition selon rUne des^revendica^^^ par le 

fait que les chames grasses ont de 1 2 a 68 atomesxie carbone. j ^ ^^""^S.^ 



15 22- ComppSitipn selon Tune des ; revendi^tions pr6ce^^^ caracterisee par le 
fait que le premier polymer^ est choisi parml Jes polymdireis de formule (I) suivante 
, et leur^ melanges : i 



■ f 



I V : danslaqiuelie rvdesigne unrnpmbre de^^^ de grpupes^ 

: ; ester tepr^sente de 1 0 50 ^^du anii|Je ; R) 

, est a cliaque dcfcurrenc®^^^^^ 

moins 4 atomes de carbone ; represente .4 ^f^ac|ue occurrence 

\-36 independamment un groupe hydrocarbone en C4 a 642^ condition que 50 % des 
^ ^rqiipes R^ re^presentent un groupe hydrocarbone^ieriJSao a C42 ; R^ represphte a 
* s^ , chaque? occurrence- indegendamm p>qurvus d'au moins 2 

\^atomes<dd carbone, d'atomes pu plusieurs 

%)mes ' cjioxygene ou d'azote ; et R^ represente:^^a, chaque^ occurr^^ 
, 35 independamment u^ atome d'hydrog^ne, un groupe alkyle en Cf a C^o ou une 
. / liaisorv directe a R^ ou'un autre JR'^ de spirfe que |!at6me d'azote auquel sont lies a 
la fois R^ et :R1 fasse partie d'unie structure heterocyclique definie par R'^-N-R^. 
avec au moins 50 %.des repr6sentant^^^^ 

40 23. Composition selon la revendication prec6dente, caracterisee en ce que R^ est 
un groupe alkyle en C12 a C22.. 

24. Composition selon Vune des revendications 22 ou 23, caracterisee par le fait 
que R^ sont des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. 



15 
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param§tres moyens de solubilite dD, dP, dH a 25 de HANSEN qui satisfont 
aux conditions suivantes : 

1 5 (J/cmV" ^ dD < 1 9 (J/cmV'^ 

' ' ■dP < 10 (J/cmV'^ - 

. dH < 10 (J/cmV^ 

27. Composition . selon I'une guelconque des revendlcations 3 a 26, caracteris6e 
par le fait que dP < 5 (J/cmV . 



,10 28. Composition selon I'une (^uelconque des revendications 3 a 27, caract^risee 
par le fait que dH < 9 (J/cm ) . 

29. Composition selon I'une quelconque des revendications 3 k 28, caract^ris§e 
par le felt que dD, dP et dH v6rifient la relation 



4(17 - dDf + dp2+ dH^ • < L 



3 1/2 3 1/2 

LStant §gai ^ 10 (J/cm ) , et mieux 9 (J/cm ) 

30. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. 
20 caracteris§e par le fait que le solvant brganique volatil est choisi da"n6^ 

: form§ par les esters ayant de 4 a 8 atomes de carbones, les alcanes ayant de 6 a 
10 atomes de carbones. 

31. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
25 caracterisee par le fait que le solvant organique volatile est choisi dans le groupe 

forme par I'acetate d'ethyle, racetate de n-propyle. I'acetate d'isobutyle, Tacetate 
de n-butyle. rheptane. 

32: Composition selon Tune quelconque des revendications 1, 2, 5 a 12, 15 a 
30 25, caracterisee par le fait que le solvant organique volatij est choisi parmi les 
alcanes ramifies en Cg-C^e. '^s esters ranriifies en Cq-C^q et leurs melanges. 

33. Composition selon Tune quelconque des revendications 1, 2, 5 a 12, 15 a 25, 
caracterisee par le fait que le solvant organique volatil est choisi parmi les 

35 ' isoparaffines en Cg-Cie, I'isododecane et leurs melanges. 

34. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee par le 
fait que le solvant organique volatil est present en une teneur allant de 20 % a 98 
% en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 30 % a 

40 90 % en poids, et mieux de 40 % a 85 % en poids. 
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25, Composition selon I'une des revendications precedentes, cafact6rjs§0 par le 
fait que le premier polym6re est present eh urie teneur allant de 0,1 % S 60 % en • 
poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 0,5 % 

5 a 30 % en poids, et mieux allant de 1 % d 20 % en poids. 

26. Composition-selbn I'une des revendications 1^"2 et;5 a 25, caracterisee par le 
fait que Je soivant organique yolatil eist choisis parmi \ei solvents organiques 
yolatils 'ou les, rhelanges ide solvahts/. qrganiqu^^ volatlls .'Pf6sentant. des 

10 pjararndtres moy6 soiubilit6 dD, dP, dH a 25 '^G/de HANSE^^^ qui satisfont . 
/aux conditions suivantes : - v ' ^ 

// ^ v ' 15 (J/cm')''^< dD < m . ' s 

-/ . - ' . dP <10 (J/cm ) 



15 



27. Composition selon rurie^guelconq^ 26, caracteris#f 
par le fait que dP < 5 ( J/cm ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^ \ ^ 

28. Composition selon l'une^<^uelcx)hqu^ 3 a 27, caracterisee \ 
20 par le fait que dH < 9 (J/cm^)^ /^^^^^ ' ^ v\ / : : h < ? I 



29.; Composition selon rune quelconque des revendications 3 a 28, caracterisee-; y 
par le fait que dp,^dP et dH verifient la relation r . . . ^fp 



25 . , \ 2 - " - 3' 1/2' ' ' - . ' * ' ' iV;,*^ i 

L.etant egal a 10 (J/cm ) , et mieux 9 (J/cm ) " ' 

3b;;:j Composition >elon I'une quelconque des revendications v preced 
caracterisee par leiait que Jle solvant organique^yolatil est chpisi dans le'groupe 
30\\forme M esters ayant de 4 ^ 8 atomes^de carbones, les^^a ayaht de 6 S 



10 atomes d^ carbones. 



, . 31. Composition selon; Tune r qu^^ 

caracteriseet^par le fait quei le solvant organique volatije est;choisi dans le groupe 
35 forme par rac6tate ^Tethyle, I'ac6tate de n-pjropy[e,:^l'a^^ d'isobutyle, I'ac^tate 
de n-butyle, rheptane. * ^ - 

32. Composition selon Tune quelconque des revendications 1, 2, 5 a 12, 15 a 
25, caracterisee par le fait que le solvant organique volatil est choisi parmi les 
40 alcanes ramifies en Cg-Cie, les esters ramifies en Cg-Cie et leurs melanges. 
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35.. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que ia phase ofganique liquide contieht, en outre, au 
moins une huile non volatile. 

5 36. Coniposition selon rune des revendications precedentes/caracteri 

fait que la phase organique liquide represente de 5 a 99 % du poids total de la 
composition, ,de preference de 20 a 75 %. 

:^ _ ^37,_ Composition, selon Tune. quelconque_des revendications precedentes, : _ . 
10 caracterisee par le fait qu'elle comprend un deuxieme polymere filmogene. 

38. Composition selon la revendication 37, caract§ris6e par le fait que le 
deuxieme polymere filmogene est choisi dans le groupe form6 par les polymeres 
cellulosiques, les polyurethanes, les polymeres acryliques, les polymeres ^ 

157 vinyliques; les^ polyvinylbutyrals" les Tesines alRy^esT les resine^^issIiesT "des" 
produitsde condensation d'aldehyde, les resines aryl-sulfonamide epoxy. 

39. Composition selon la revendication 37 ou 38, caracterisee par le fait que le 
deuxifeme polymere filmogene est present en une teneuraHant de % a 60 %^ 

20 en poids, par rapport au poids total de la coniposition, de preference allant de 2- 
: % a .40 % en poids, et mieux de 

"40. Composition selon rune des revendications pr§cedentes; caract§ris6e par le 
fait qu'elle contient au moins un additif choisi parmi les matiferes colorantes ■ les 
25 antioxydants. les conservateurs, les parfums, les charges, les cires; les ' 
neutralisants, les actifs cosmetiques ou dermatologiques. les dispersants, les 
agents d'6talement, les filtres solaires, et leurs melanges. 

41: Composition selon I'une des revendications precedentes, caracteriisee par le 
3d fait qu'elle se pr6sente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick 
anhydre. ' 

42. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee par le 
fait qu'elle se presente sous fonne d'un stick de durete allant de 30 a 300 g 

35 mesuree par la m6thode dite du fil a couper le beunre. 

43. Precede cosmetique de maquillage ou de traitement non therapeutique des 
ongles des etres humains, comprenant Tapplication sur les ongles d'une 
cornposition cosmetique conforme a Tune des revendications precedentes. 

■ 40 ■ 

44. Utilisation d'une phase liquide organique contenant au moins un solvant 
' organique volatil et d'une quantite suffisante d'un premier polymere de masse 

rnoieculaire mpyenne en poids inferieure ou egale ai 100 000, comportant a) un 
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33. Composition selon rune quelconque des revendications 1, 2, 5 a 12, 15 a 25, 
caracteris^e par le fait que le solvant organique volatil est choisi parmi ies 
Isoparaffines en Cg-Cie. risododecane et leurs melanges, 

5 34. Composition selon Pune des revendications precedentes, caracterisee par le 
fait que le solvant organique volatil est present en une teneur allant de 20 % a 98 
% en poids. par rapport au poids total de la composition, de preference de 30 % a 
90 % en poids, et mieux de 40 % a 85 % en poids. 

10 35; Composition selon Tune quelconque des revendications pr§cedentes, 
caracterisee par te fait que la phase organique liquide contient, eh outir0, au moins 
^ une buile non volatile. ^ 

36: ^ Composition selon Tune des reyendicatibns precedentes, caracterisee par le 
15 fait, que ja^ phase organiqUe liquide repr§s0nte de 5 a 99 % du poids total de la 
composition, de preference de 20 ^ 75 %! 

37. Composition selon Tune, quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait qu'elle comprend un deuxieme polymere filmogene,^i>5, 

20 - ' ' ^' ■ ' ^ -'^ ^- ■' ' 'f^r* 

38. Composition selon la reveridicati 37. caract6ris6e par le fait que le 
. deuxieme polymere filmogene est choisi dans le grdupe. forme par Ies poiymdres 

, *^ cellulosiques, Ies polyurethanes, Ies polymeres acryliques, Ies polymeres 
^ vinyliques, Ies polyvinylbutyrals, Ies resines alkydes,^ te^ resines issues des 
25, produits de condensation d'aldehyde, Ies resines aryl-sulfonamide epoxy. 

39. Composition selon la revendication 37 ou 38, caractertisee par le fait que le 
deuxieme polymere filmogene est present en une teneur allant de 0,1 % S 60 % 
en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference allant de 2 % 

30 a 40 % en poids, et rnieux de 5 % a 25 % en poids. , 

40. Cornpbsition selon Vune ;des reyendicatiohs precedentes, caracterisee par le 
faiit qu'ellie cbntient au moins un additif choisi parmi Ies ma^^ Ies 
antibxydants, Ies conservateurs, Ies parfums, Ies charges, ^ibs cires, Ies 

35 neutralisants, Ies actifs cosmetiqueis ou dermatblogiques,. fe^ Ies 
agents d'etaiement, Ies filtres solialres, et leurs melanges: / - 

41 . Composition, selon I'une des revendications precedentes. caracterisee par le 
fait qu'elle se presente sous forme d'un gel rigide, et notamment de stick anhydre. 



42. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le 
fait qu'elle se presente sous forme d'un stick de durete allant de 30 a 300 g 
mesureb par la methode dite du fil a couper le beurre. 
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squeletle polynnerique, ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus 
d'au moins un heteroatome, et b) eventuellement des chaTnes grasses pendantes 
et/ou terminales 6ventuellement fonctionnalis§es, ayant de 6 a 120 atomes de 
carbone et etant liees a ces motifs hydrocarbones, dans une composition de 
5 vernis a ongles, pour obtenir un stick ayant une durete allant de 30 a 300 g 
mesur§e par la m§tliode dite du fil a couper le beurre. 

45. Utilisation selon la revendication precedente, caracterisee par le fait que le 
_ , polyniere est un polyamjde compprtant des groupements terminaux a groupe 

10 ester comportant une chame hydrocarbonee ayant de 10 a 42 atomes de 
carbone. 

46. Utilisation selon la revendication 44 ou 45 caract§ris6e par le fait que la 
phase liquide orgariique contient un solvant organique volatils ou un melange de 

15" solvants organiques volatils presentant des parametres moyens de solubilite: dD;:" " 
dP, dH a 25 ^'C de HANSEN qui satisfont aux conditions suivantes : 



47. Utilisation selon Tune des revendications 44 a 46 caracterisee par le fait que 
le solvant organique volatile est choisi dans le groupe form6 par racetate 
d*6thyle, rac6tate de n-propyle, I'acetate d'isobutyle, I'ac6tate de n-butyle. 
25 rheptane. 



20 



15 (J/cmV'^< dD ^ 19 (J/cm^) 
•dP<10(J/cmy^ 
dH^10(J/cm) 



48. Utilisation selon Tune des revendications 44 a 47, caracterisee par le fait que 
la composition comprend un deuxieme poiymere filmogene. 
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43. Prpcede cosmetique de.ma^quillage ou de traiterhent non therapeutique des 
ongles des etres liumains, cdmprenant rapplicatioh sur les ongles d'une 
composition cosmetique conforme ^ Tune des revendications precedentes. 

5 

44. Utilisation d'une phase jliquide ^organiq^^^^^^^ au moins un solvant 
organique vol^^til et d'une quantite suffisante d'lih premier polymere de masse 
mol6culaire mdyenne en poidstrnferieure ou jegale a 100 000, comportant a) un 
squelette polymerique, ayant des motife dein§^ 

10 moins un heterpatbme, et b) eventuellement de^ ctiaTnes grasses pendantes 
eVou terminales^^^^^^^^^ fonctionnalisees, ayarit de 6 a 126^atomes de 

.y carbppe et etant liees a ces motifs hyd^ dans une epmposition de 

ve^riis<a ongles, p^ un stick ayant une durete allant de 30 ai 300 g 

/ mesuree par la ifnethode dite^ du fil I couper le beurre. ^ ^ X 

, 45. Utilisation selon la revenclication p^^^ caracteris§e par le fait que' le 

polymere est un polyamide (cornportarit des g terminaux d groupV 

ester comportant une chaThe hydrbcarS^^^^^^ de 10 S 42 atomes de\ \ 

carbohe. r'-'i ^ ..■ ; /;-':'; -■■•./"-^,,>., ■.x,j\ \'- 

; ; ■ . 46. Utilisation seloh la revendicltloh 4^^ par le>feit que la phkse ^ • 

liquide brgariique ^eoritlent un ou un melange! de j i 

solvants organjques vplatlls pf§s^ moyens de solubility db, 

i. - :. dp, dHSa 25 !G-de l^i^NSEN quiisa^^ . • ■ ii 



dH^10(J/cm) 



3.1/2- -■ - / /, ; „ V • 



30^ 47- Utilisation selon I'une des revendications 44 a 46 cafacterisee.|iar le fait que 
sblyaht^^organique volaitile est choisi .danS'le::groupe forme par I'ac^tate d'ethyle. 
^I'ac^tateld^'n-propyle. I'acetatexi'isobutyle.JltacState de n-butyle, rheptane. 

48. utilisation seibn i'une. des revendications 44 a 47i earact6ris6e p^ le fait que 
35 la composition comprend un ideu)ti6me ppiym^re^filmbgene. ' 
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